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(CO)POLYMERES ACRYLIQUES EN SOLUTION ET LEUR APPLICATION A 
LA FORMULATION DE COMPOSITIONS DE REVETEMENT. 

La pr6sente invention se rapporte a de nouveaux 
(co)polymeres acryliques en solution dans des hydrocarbures 
5 aliphatiques lourds et h leur application a la fomulation 
de compositions de revetement telles que peintures et 
adhesifs. 

La plupart des polymferes et copolymeres a base de 
monomferes acryliques et methacryliques possfedent une faible 

10 solubility dans les solvants hydrocarbones aliphatiques, en 
particulier des hydrocarbures aliphatiques ayant de 6 a 
14 atomes de carbone, ce qui a pour consequence de limiter 
leur possibility d'emploi dans des formulations en solvant 
exigeant simultanement de faibles viscosites a temperature 

15 ambiante et des extraits sees eleves, par exemple dans les 
industries des peintures et des adhesifs. Ces industries 
sont done depuis longtemps k la recherche de polymeres et 
copolymferes acryliques possedant une forte solubilite dans 
les hydrocarbures aliphatiques lourds et dont les solutions 

20 dans ces hydrocarbures presentent des viscosites - a 
temperature ambiante - faibles ou mod€r£es meme lorsque 
leurs taux de matieres seches (dits "extraits sees") sont 
eieves, ceci constituant le probleme vise par la presente 
invention. 

25 La presente invention est basee sur la decouverte 

surprenante que ce problfeme peut etre resolu en choisissant 
d'une part comme monomere obligatoire un acrylate ou 
methacrylate d'alkyle primaire dont le groupe alkyle 
primaire, de preference ramifie, possede au moins 8 atomes 

3 0 de carbone, et en choisissant d 1 autre part comme comonomere 
facultatif un acrylate ou methacrylate de dialkylamino- 
alkyle dont les groupements alkyle possedent, de prefe- 
rence, de 1 a 6 atomes de carbone et/ou un acrylate ou 
methacrylate d' alkyle primaire dontle groupe alkyle 

3 5 primaire possede de 1 k 6 atomes de carbone. 

Le brevet allemand n* 1 594 005 decrit un adhesif 
acrylique et un produit de r vetement acrylique insensibles 
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4 l'eau composes de copolymeres comprenant de 20 a 80% en 
poids d'un acrylate d'alkyle primaire et de 80 a 20% en 
poids d'un acrylate d'alkyle secondaire ou tertiaire, ces 
copolymeres pouvant etre form6s par polymerisation en 
5 solution dans des hydrocarbures aliphatiques ayant 

notamment de 4 4 7 atomes de carbone. II y est toutefois 
precise qu'on leur pr6fere les solvants hautement volatils 
et possedant une certaine action de modification sur le 
polymfcre en formation, parmi lesquels le toluene, le 

10 xylene, le bromotrichloromethane, la m6thyiethylcetone et 
la m6thylisobutylc6tone. 

Le brevet britannique n* 971 673 decrit un copo- 
lymere, obtenu par polymerisation dans l'eau, de methacry- 
late de methyle et d'un ester d'acide (mdth) acrylique et 

15 d'un alcool primaire ayant de 4 & 12 atomes de carbone, 
ledit ester formant de 3 h 20% en moles du copolymere. 

Enfin, le brevet britannique n* 779 687 indique 
qu'un copolymfere de 40% en poids de methacrylate de 
n-butyle et 60% en poids de methacrylate d'ethyle en 

20 solution h 10% dans le dioxanne ne montre aucune propriete 
adhesive. 

Un premier objet de la pr6sente invention 
consiste en des (co)polymferes h base de (meth) acrylate 
d'alkyle en solution dans un hydrocarbure aliphatique 
25 sature, caract6rises en ce que pour 100 parties en poids de 
(m6th) acrylate d'alkyle, ils comprennent : 

de 10 i 100 parties en poids environ d'au moins un 
acrylate ou methacrylate d'alkyle primaire super ieur 
dont le groupe alkyle primaire superieur possede au 
30 moins 8 atomes de carbone, et 

de 0 h 90 parties en poids environ d'au moins un 
comonomere choisi parmi les acrylates et methacrylates 
d'alkyle primaire inferieur dont le groupe alkyle 
primaire inferieur possede de 1 h 6 atomes de carbone 
35 et les acrylates et methacrylates de dialkylamino- 

alkyle dont les groupements alkyle possedent de 1 a 
6 atomes de carbone environ, et 
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en ce que ledit hydrocarbure aliphatique sature possdde au 
mo ins 6 a tomes de carbone. 

L 1 aery late ou m6thacrylate d' alkyle sup6rieur 
faisant obligatoirement partie du (co)polyro£re selon 
5 l 1 invention possfede un groupe alkyle comprenant par exemple 
de 8 h 20 atomes de carbone. Ce groupe alkyle superieur 
est de preference ramifie. A titre d'exemples, on peut 
citer notamment les groupes 2-ethylhexyle et 3,5,5-tri- 
methylhexyle. 

10 Comme exemples de comonomeres eventuellement 

presents dans les (co) polymeres en solution selon 1' inven- 
tion, on peut citer notamment les acrylates et methacry- 
lates de methyle, ethyle, n-propyle, n-butyle et dimethyl- 
aminoethyle. 

15 En fonction de la solubilite dans 1 ' hydrocarbure 

recherchee, et en fonction de la viscosity - a temperature 
ambiante - de la solution recherchee, la teneur ponderale 
en comonomfere sera adaptee en fonction de la nature dudit 
comonomere. Cette adaptation est & la portee de l'homme de 

20 l^rt en suivant les indications ci-apres : h extrait sec 
donne, la proportion maximale de comonomere admissible pour 
atteindre une viscosity donn6e dans un solvant donne sera 
d'autant plus eievee que : 
- .le groupe alkyle inf6rieur est plus important, e'est- 

25 &-dire comprend davantage d' atomes de carbone. 

h taille egale du groupe alkyle inferieur, on remplace 
un methacrylate par un acrylate. 

Ainsi, tou jours en fonction de l'objectif vise 
par la presente invention, il pourra 6tre necessaire de 

3 0 restreindre & une valeur sensiblement inferieure a 

90 parties en poids la proportion de comonomere dans le 
copolymere lorsque ledit comonomere est un methacrylate 
d'alkyle inferieur tel que le methacrylate de methyle ou 
bien le methacrylate de dimethylaminoethyle : dans le 

35 premier cas cette proportion sera limitee & 45 parties en 
poids environ pour un extrait sec de 40% h 50% environ, 
dans le second cas elle sera limitee h 75 parties environ. 
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Comme hydrocarbure dans lequel les (co)polymeres 
selon 1' invention sont mis en solution, on peut citer 
notamment les hydrocarbures aliphatiques satures lineaires, 
ramifies ou cycliques poss6dant de 6 k 14 atomes de carbone 
5 tels que le cyclohexane, le n-heptane, le methylcyclo- 
hexane, le n-octane, le n-d6cane, le n-dodecane, le cyclo- 
heptane, le cyclooctane, 1 '6thylcyclohexane, 1 'ethylcyclo- 
pentane et leurs melanges en toutes proportions. 

Les solutions de (co)polymferes selon 1' invention 
10 peuvent presenter un taux de matures sfeches, ou extrait 
sec, atteignant jusqu f & 70% en poids environ tout en 
possedant une viscosity a temperature ambiante (20 °C 
environ) relativement faible, comprise par exemple entre 80 
et 3 000 mPa.s environ, qui permet de les utiliser sans 
15 difficult6s pour la formulation de revetements tels que 
peintures et adhesifs en solvant. 

Les solutions de (co)polymefes selon 1» invention 
peuvent etre pr6par6es en (co) polymer isant , dans un hydro- 
carbure aliphatique sature poss6dant au moins 6 atomes de 
20 carbone - et ddfini tel que pr6cedemment - a une tempera- 
ture comprise entre 70 *C environ et la temperature 
d' ebullition dudit hydrocarbure - de preference entre 70 *C 
et 130 *C environ - et en presence d'au moins un initiateur 
de radicaux libres, un systfeme de monomere(s) h base de 
25 (m6th)acrylate d'alkyle, comprenant, pour 100 parties en 
poids de (m6th) acrylate d'alkyle : 

de 10 St 100 parties en poids environ d'au moins un 
acrylate ou methacrylate d'alkyle primaire superieur 
tel que d6fini prec6demment, et 
30 - de 0 4 90 parties en poids environ d'au moins un 
comonomfere tel que defini precedemment . 

L' initiateur de radicaux libres, qui peut etre un 
peroxyde, un hydroperoxyde ou un compose azoique utilise a 
raison de 0,5 k 1,5% environ en poids par rapport au 
35 systfeme de monomere(s) , peut etre introduit en une ou 
plusieurs fois dans le milieu de polymerisation. La 
temperature de polymerisation peut etre maintenue 
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croissante pendant toute la dur6e de la polymerisation ou 
bien varier, par exemple par paliers, g6neralement de 
manifere constante au fur et & mesure de l'avancement de la 
polymerisation. La dur6e de la polymerisation, bien 
5 evidemment fonction de la temperature, est g6n6ralement 
comprise entre 4 et 10 heures environ. La proportion 
d • hydrocarbure satur6 utilise est fonction du taux de 
matiferes s&ches, ou extrait sec, desire et par consequent 
fonction de 1' application finale visee. Elle est genera- 

10 lement au moins egale h 30% en poids environ du milieu de 
polymerisation. A 1* issue du processus de polymerisation 
des monom6res en presence, on obtient une solution de 
(co)polymere dans 1 • hydrocarbure sature qui peut etre 
utilisee en l f 6tat pour certaines applications, notamment 

15 la formulation de revdtements tels qu f adhesifs ou peintures 
en solvant. 

Enfin un autre objet de la presente invention 
consiste en une composition de revetement, telle qu'une 
composition de peinture ou bien une composition d'adhesif, 
20 comprenant au moins une solution d'un polymfere ou copoly- 
mfere acrylique en solution dans un hydrocarbure aliphatique 
satur6 tel que decrit precederoment . Une telle composition 
de revetement pr6sente, tant du point de vue de l'odeur que 
du point du vue toxicologique ou de la mise en oeuvre, des 
25 avantages importants par rapport aux compositions de reve- 
tements connues constituees de (co)polymeres acryliques ou 
methacryliques en solution dans des solvants hydrocarbones 
aromatiques (benzene, tolufene, xylenes, etc.) ou autres. 

Les compositions de revetement selon l 1 invention 
3 0 peuvent etre utilisees, selon leur temperature de tran- 
sition vitreuse, comme : 

liants-dispersants, notamment pour pStes pigmentaires, 
ou egalement Hants principaux dans des formulations 
de peintures et encr s en solvants, utilises seuls ou 
35 en combinaison avec des r6sines de type alkyde, 

caoutchouc chlore, epoxy ou polyur6thanne ; 
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polymeres ayant un pouvoir collant pour adhesifs 
sensibles & la pression dans des applications telles 
que : articles adhesifs managers, mousses de polyester 
auto-adhesives, rubans adhesifs ; ils sont 
5 particuliferement adapt6s aux adhesifs translucides en 

raison de leur resistance thermique et de leur 
resistance au rayonnement ultraviolet eievees ; 
polymferes ayant un pouvoir collant pour formulation de 
colles en solvants pour revetements de sols textiles 
10 ou en poly(chlorure de vinyle) plastifie ; 

polymferes ayant un pouvoir collant pour adhesifs de 
contact du type & encollage double face pour le 
bStiment, par exemple, collage de plinthes en eiasto- 
m6res ou poly (chlorure de vinyle). 
15 Lorsqu'elles sont utilises comme liants- 

dispersants dans l'industrie des peintures et encres en 
solvants f les compositions de revfetement selon 1' invent ion 
peuvent en outre comprendre : 

au moins un epaississant choisi parmi des argiles 

2 0 modifi6es organophiles telles que bentonite, montmo- 

rillonite, des huiles de ricin hydrogenees, etc. ; 
au moins un fongicide ou biocide, tel que notamment un 
derive chloro-alkyie, la dithio-2 , 2-bis (benzylmethyl- 
.amide), un melange de base chlorac6tamide et d 1 ester 
25 organostannique, un sel de trialkyietain ou un melange 

de sels d * isothiazolone ; 

au moins un pigment organique ou mineral, et 

au moins une charge telle qu'oxyde de titane, de zinc 

ou de fer, le carbonate de calcium, les sulfates 

3 0 alcalino-terreux, les silices, silicates et silico- 

aluminates , etc . 

Lorsqu'elles sont utilisees comme adhesifs 
sensibles h la pression, les compositions de revetement 
selon l 1 invention p uvent en outre comprendre une solution 
3 5 d'eiastomere (du type caoutch uc naturel, copolymferes 
styr6ne-butadi6ne , styrfcne-butadiene-styrene , styrene- 
isoprfene-styrene, styrfcne-ethyiene/isobutylfene-styrene) en 
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quantity telle que le rapport en masse 61astom6re/ (co) - 
polym^re (m6th) acrylique ne d6passe pas 2/1 et soit 
commun6ment compris entre 1/2 et 2/1. Les solutions de 
(co)polym6res (m6th)acryliques selon l 1 invention peuvent 
5 §tre utilis6es seules comme adh6sifs sensibles & la 

pression lorsque leur viscosity h temperature ambiante est 
au moins £gale & 2000 mPa.s. 

Lorsqu'elles sont utilis6es pour la formulation 
de colles en solvants, les compositions de revStement selon 
10 l 1 invention comprennent g6n£ralement, outre le (co)polymere 
(m6th) acrylique selon 1' invention, une solution alcoolique 
de r6sines telles que la colophane, les r6sines de tall, 
les esters de colophane ou de tall avec un polyalcool tel 
que la pentadrythritol ou le di6thyl6neglycol, ou encore 
15 des sous-produits de distillation de la colophane, tels 
qu'un brai demi-clair. 

Le rapport en masse r6sine/(co)polymere (mdth)- 
acrylique est g6n£ralement compris entre 3/1 et 5/1, la 
concentration de r6sine et (co)polymfere dans la solution 
20 dtant de 60 & 75% environ en masse. A cette solution, on 
ajoute souvent des charges (dans un rapport en poids 
charge 

resine + < co) polymere allant jusqu'a 2/1 environ) telles 
25 que craie d'origine fossile, silices broyees, kaolin, ainsi 
que des plastifiants (de type phtalates par ex.) et des 
rdsines liquides d 1 hydrocarbures en C 5 ou C 9 . 

Lorsqu'elles sont utilis6es pour la formulation 
d v adh£sifs de contact, les compositions de revetement selon 
30 1' invention comprennent g6n6ralement , outre le (co) polymere 
(m6th) acrylique selon l 1 invention, une solution d'elasto- 
mfcre du type polychloroprfcne dans un rapport en masse 
61astom6re/(co)polym6re de l«ordre de 1/1 environ ainsi que 
des charges min^rales (telles que craie ou silice broy^e, 
35 ou carbonate de calcium de type dolomitique) dans un 

rapport en masse — rr — - — charqe — allant iusau'a 

elastomere + (co) polymere QJ - ACX111 - J u=> 4 u 
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1/1 environ. Elles peuvent comprendre en outre des resines 
tackifiantes de type polyterp6ne-ph6nolique. 

Les exemples qui suivent sont fournis h titre 
purement illustratif et non limitatif de la pr6sente 
5 invention. 

EXEMPLES 1 & 9 

On (co) polymerise, en presence de 100 g de 
n-heptane, & la temperature de 80 *C et pendant une dur£e de 
10 heures, au moyen d'azobisisobutyronitrile comme initia- 

10 teur de radicaux libres, un melange de X grammes de 
m6thacrylate de 3 , 3 , 5-trimethylhexyle et de Y grammes 
d'acrylate de n-butyle. La viscosity 17 du (co)polymere en 
solution obtenu est mesuree h 20 'C & l'aide d'un rheometre 
ou d'un viscosimetre Brookfield conformement * la norme 

15 T-3029, exprimde en mPa.s et indiquee au Tableau I ci-apres 
en fonction de X et Y, ainsi que la temperature de 
transition vitreuse Tg exprim6e en # C. 



TABLEAU % 



20 


Exemple 


X 


Y 




Tg 




1 


100 


0 


165 


+3 


25 


2 


90 


10 


170 


-3 




3 


80 


20 


180 


-9 




4 


70 


30 


190 


-15 


30 














5 


60 


40 


195 


-21 




6 


50 


50 


200 


-26 


35 


7 


40 


60 


215 


-31 




8 


30 


70 


225 


-36 




9 


20 


80 


235 


-41 


40 
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EXEMPLES 10 a 14 

On reproduit la procedure experimental e des 
exemples precedents en rempla?ant l f acrylate de n-butyle 
par le m6thacrylate de n-butyle. La viscosity r? et la 
5 temperature de transition vitreuse Tg du copolymfcre en 

solution obtenu sont mesurees comme aux exemples precedents 
et indiqu6es au Tableau II ci-aprfes. 

TABLEAU II 



10 


Exemple 


10 


11 


12 


13 


14 




X 


80 


60 


50 


40 


30 


15 


Y 


20 


40 


50 


60 


70 




Tl 


210 


265 


340 


415 


1060 


20 


Tg 


+8 


+13 


+16 


+18 


+21 



EXEMPLES 15 k 18 

On reproduit la procedure experimentale des 
Exemples 1 4 9 en rempla$ant I'acrylate a e n-butyle par le 
25 methacrylate de methyle. La viscosite rj et la temperature 
de transition vitreuse Tg du copolymere en solution obtenu 
sont" mesurees comme aux exemples precedents et indiquees au 
Tableau III ci-apr£s. 

TABLEAU III 



Exemple 


15 


16 


17 


18 


X 


90 


80 


70 


50 


Y 


10 


20 


30 


50 


n 


205 


435 


2450 


n.m. 


Tg 


+10 


+18 


+27 


+46 



n.m. : non mesurable (polymer g61ifie) 
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EXEMPLE 19 

On copolym6rise, comme k l'Exemple 5 mais en 
presence de 150 g de n-heptane, un melange de 60 g de 
methacrylate de 3,5,5-trim6thylhexyle et de 40 g de 
5 methacrylate de mdthyle. Le copolymfere en solution obtenu 
possfede une viscosity & 20 *C, mesur6e comme aux exemples 
precedents, egale & 2500 mPa.s. 

EXEMPLES 20 A 26 

On reproduit la procedure experimental des 
10 Exemples 1 4 9 en remplagant I'acrylate de n-butyle par le 
methacrylate de dimethylaminoethyle. La viscosity n et la 
temperature de transition vitreuse Tg du copolymfere en 
solution obtenu sont mesurees comme aux exemples precedents 
et indiqu6es au Tableau IV ci-apr6s. 

15 TABLEAU IV 



30 



Exemple 


X 


Y 


r? 


Tg 


20 


90 


10 


185 


+4 


21 


80 


20 


195 


+6 


22 


70 


30 


280 


+7 


23 


60 


40 


310 


+9 


24 


50 


50 


330 


+ 10 


25 


40 


60 


590 


+12 


26 


30 


70 


700 


+ 14 



35 EXEMPLE 27 

On reproduit la procedure experimentale de 
1* Exemple 1 en rempla?ant, en tant que solvant de 
polymerisation, le n-heptane par 1» acetate d'6thyle. 
L'homopolymfere en solution obtenu possfede une viscosite a 
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20* C, mesur6e comme aux exemples precedents, egale a 
170 mPa.s. 

EXEMPT 28 

On reproduit la procedure exp6rimentale de 
5 l'Exemple 1 en remplagant, en tant que solvant de 
polymerisation, le n-heptane par la m6thyl6thylcetone. 
L'homopolymere en solution obtenu possfede une viscosite & 
20 *C, mesur6e comme aux exemples precedents, egale & 
100 mPa.s. 

10 EXEMPLES 29 k 36 

On reproduit la procedure experimental e des 
Exemples 1 & 8 en rempla<?ant le methacrylate de 
3 , 3 , 5-trimethylhexyle par l'acrylate de 3,3,5-triroethyl- 
hexyle. La viscosite rj et la temperature de transition 

15 vitreuse Tg du (co)polymere en solution obtenu sont 
mesur6es comme aux exemples precedents et indiquees au 
Tableau V ci-aprfes. 



TABLEAU V 



20 


Exemple 


X 


Y 




Tg 




29 


100 


0 


95 


-58 


25 


30 


90 


10 


125 


-57 




31 


80 


20 


135 


-56 




32 


70 


30 


150 


-55 


30 














33 


60 


40 


160 


-54 




34 


50 


50 


170 


-54 


35 


35 


40 


60 


180 


-53 




36 


30 


70 


190 


-52 
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EXEMPLES 37 A 45 

On reproduit la procedure exp6rimentale des 
Exemples 2 4 9 en remplagant le mdthacrylate de 
3, 3, 5-trim6thylhexyle par l'acrylate correspondant et en 
5 rempla?ant l'acrylate de n-butyle par le m6thacrylate 
correspondant. La viscosity rj et la temp6rature de 
transition vitreuse Tg du copolym&re en solution obtenu 
sont mesur6es comme aux exemples pr6c6dents et indiqu^es au 
Tableau VI ci~apr6s. 

10 TABLEAU VI 



20 



Exemple 


X 


Y 




Tg 


37 


90 


10 


108 


-51 


38 


80 


20 


122 


-44 


39 


70 


30 


148 


-37 


40 


60 


40 


164 


-29 


41 


50 


50 


212 


-21 


42 


40 


60 


276 


-12 


43 


30 


70 


344 


- 3 


44 


20 


80 


600 


+ 7 


45 


10 


90 


1100 


+18 



EXEMPLES 46 et 47 

On reproduit la procedure exp6rimentale des 
35 Exemples 2 et 3 en remplagant le m6thacrylate de 3,3,5-tri- 
mdthylhexyle par l'acrylate correspondant et l'acrylate de 
n-butyle par le m^thacrylate de mdthyle. Le copolymere en 
solution obtenu pr6sente une viscosity h 20 °C, mesuree 
comme aux exemples pr6cddents, dgale respectiv ment a 
40 116 mPa.s (exemple 46 : X = 90 et Y = 10) et & 180 mPa.s 
(exemple 47 : X = 80 et Y = 20). 
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REVENDICATIONS 

1 - (Co)polym6res & base de (meth) acrylate 
d' alkyle en solution dans un hydrocarbure aliphatigue 
sature, caracterises en ce que pour 100 parties en poids de 

5 (meth) acrylate d' alkyle, ils comprennent : 

de 10 & 100 parties en poids environ d'au moins un 
acrylate ou m6thacrylate d'alkyle primaire superieur 
dont le groupe alkyle primaire sup6rieur possede au 
moins 8 atomes de carbone, et 
10 - de 0 a 90 parties en poids environ d'au moins un 

comonomfere choisi parmi les acrylates et ni6thacrylates 
d'alkyle primaire inferieur dont le groupe alkyle 
primaire inf6rieur possede de 1 h 6 atomes de carbone 
et les acrylates et methacrylates de dialkylamino- 
15 alkyle dont les groupements alkyle possedent de 1 a 

6 atomes de carbone environ, 
et en ce que ledit hydrocarbure" aliphatigue sature possede 
au moins 6 atomes de carbone. 

2 - (Co)polymferes en solution selon la revendi- 
20 cation 1, caracterises en ce gue le groupe alkyle primaire 

sup6rieur est choisi parmi les groupes 2-6thylhexyle et 
3 , 5 , 5-trimethylhexyle . 

3 - (Co)polym^res en solution selon l'une des 
revendications 1 et 2, caracterises en ce gue le taux de 

25 matiferes s&ches de la solution atteint jusgu'a 70% en 
poids* 

4 - (Co)polymferes en solution selon l'une des 
revendications 1 & 3, caracterises en ce gue la viscosite 
de la solution & temperature ambiante est comprise entre 80 

30 et 3000 mPa.s. 

5 - Procede de preparation d'un (co) polymer e en 
solution selon l'une des revendications 1 & 4, comprenant 
la (co) polymerisation, dans un hydrocarbure aliphatique 
satur6 poss6dant au moins 6 atomes de carbone, a une 

35 temperature comprise entre 70*C et la temperature d 1 ebul- 
lition dudit hydrocarbure et en presence d'au moins un 
initiateur de radicaux libres, d'un systfeme de monomere(s) 
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a base de ( me th) aery late d'alkyle comprenant, pour 100 
parties en poids de (meth) acrylate d'alkyle : 

de 10 a 100 parties en poids d» environ d'au moins un 
acrylate ou methacrylate d'alkyle primaire superieur 
5 dont le groupe alkyle primaire superieur possede au 

moins 8 atomes de carbone, et 

de 0 a 90 parties en poids environ d'au moins un 
comonomere choisi parmi les acrylates et methacrylates 
d'alkyle primaire inferieur dont le groupe alkyle 
10 primaire inferieur possede de 1 a 6 atomes de carbone 

et les acrylates et methacrylates de dialkylamino- 
alkyle dont les groupements alkyle possedent de 1 a 
6 atomes de carbone. 

6 - Composition de revetement comprenant au moins 
15 un (co)polymere en solution selon l'une des revendications 

1 a 4. 

7 - Composition de revetement selon la revendi- 
cation 6 utilisee comme liant dans des formulations de 
peintures et encres en solvants, seule ou en combinaison 

20 avec au moins une resine choisie parmi les resines de type 
alkyde, caoutchouc chlore, epoxy ou polyurethanne . 

8 - Composition de revetement selon la revendi- 
cation 6 utilisee comme adhesif sensible a la pression soit 
seule lorsque sa viscosite a temperature ambiante est au 

25 moins egale a 2000 mPa.s, soit en combinaison avec une 
solution d'elastomere. 

9 - Composition de revetement selon la revendi- 
cation 6 utilisee pour la formulation de colles en 
solvants, caracterisee en ce qu'elle comprend en outre une 

30 solution alcoolique d'une resine choisie parmi la colo- 
phane, les sous-produits de distillation de la colophane, 
les resines de tall et les esters de colophane ou de tall 
avec un polyalcool. 

10 - Composition de revitement selon la revendi- 
35 cation 6 utilisee pour la formulation d' adhesif s de 

contact, caracterisee en ce qu'elle comprend en outre une 
solution d'elastomere, une charge minerale et, le cas 
echeant, une resine tackifiante de type polyterpne- 
phenoligue. 
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